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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Kalthartende dauerelastische Einkomponenten-Masse 

Bei einer kalthartenden dauerelastischen Einkomponen- 
ten-Masse, die insbesondere als Dichtstoff einsetzbar ist 
und die auf Siliconbasis mit Acetoxysilanen als Vernet- 
zungsmittet und einem Fullstoff hergestellt ist, wird zur Er- 
hohung der Lagerstabilitat und gleichzeitiger Verbesserung 
der mechanischen Eigenschaften als Fullstoff ein wasser- 
freies oberflachenbehandeltes Silicat verwendet, das bei- 
spielsweise Kaolinit, Wollastonit, Talkum oder Feldspat sein 
kann und zu dessen Oberfiachenbehandlung organofunktio- 
nelle Silane eingesetzt sind. 
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Lugato Chemie Dr. Biichtemann GmbH & Co.^ HelbingstraBe 60/62, 
2000 Hamburg 7 0 

Kalthartende dauerelastische Einkomponenten-Masse 



Paten-tanspruche : 

1. Kalthartende dauerelastische Einkomponenten-Masse, vorzugs- 
weise Dichtstoff ( Dichtungsmasse) ^ auf Siliconbasis mit 
Acetoxysilanen als Vernetzungsmittel und mit einem 
Fiillstoff, dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Fullstoff im wesent lichen aus einem im wesentlichen 
wasserf reien, oberf lachenbehandelten Silicat besteht. 

2. Einkomponenten-Masse nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daB das Silicat aus der 
Gruppe Aluminiumsilicat, Calciummetasilicat , Magnesium- 
silicat und/oder Alkali- sowie Erdalkali-Aluminiumsilicat 
ausgewahlt ist. 

3. Einkomponenten-Masse nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet , dafi das Silicat Wollastonit 
ist. 

4. Einkomponenten-Masse nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Silicat ein Feldspat 
ist. 

5. Einkomponenten-Masse nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Silicat Kaolinit ist. 

6. Einkomponenten-Masse nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet , daB das Silicat Talkum ist. 

7- Einkomponenten-Masse nach Anspruch 2, dadurch 

gekennzeichnet , dafl das Silicat Glimmer ist. 
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/loT- Ansoriiche 1 bis 7, 
e. Einlco.ponenten-Masse naC exne. der An^P^ ^ ^ 

d a d u r c h 5 ® ^ ^ " ""^^^ silanen oberflachen- 
Silicat mit organofunktxonellen Sxla 

behandelt ist. 

ch8 dadurch 

9. Einkomponenten-Masse nach ^nspru ^.^ ^.^^^ 
g e k e n n z e i c h n e ^ ' ^ 

Vinylsilan oberf lachenbehandelt xst. 

Masse nach Anspruch 9, d a d u r c 

10. Einkomponenten-Masse ^ ^ ^ ^ ^^^^ silicat mit 

g e k e n n z e J'^^j^schenbehandelt ist. 
Vinyltrimethoxysilan oberti 

Acr Anspruche 1 bis 7, 
U. Ein.o.po„en.en-Mas.e nach e.ne. aer J ^ ^ ^ 

dadurch geken ^gren Derivaten, 

insbesondere Stearaten, obert 

der Anspruche 1 bis 11 r 
12. Einkomponenten-Masse nach e.nem ^ ^ ^ _ der 

^ ^ ^ " ^ %: L: vor^u^swe^se .is 3. Cew.-* 

Fullstoff bis zu 50 Gew. 
der Masse betragt. 
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Lugato Chemie Dr. Biichtemann GmbH & Co,, HelbingstraBe 60/62, 
2000 Hamburg 70 

Kalthartende dauerelastische Einkomponenten-Masse 

Die Erfindung betrifft eine kalthartende dauerelastische Ein- 
komponenten-Masse, vorzugsweise einen Dichtstoff (Dichtungs- 
masse), auf Siliconbasis mit Acetoxysilanen als Vernetzungs- 
mittel und mit einem Fiillstoff . 

Solche Massen, die, wie angegeben, bevorzugt als Dichtstoff e 
Verwendung finden, konnen beispielsweise auch als Klebstoffe 
zum Einsatz gelangen. Hauptanwendungsgebiete sind beispiels- 
weise das Bauwesen und auch der Bootsbau, wobei aufgrund der 
Verwendung der Acetoxysilane als Vernetzungsmittel darauf zu 
achten ist, dafi die Masse entweder auf nicht-alkalische oder 
zumindest auf entsprechend geprimerte Untergriinde aufgetragen 
wird, urn eine Reaktion der Essigsaure mit dem Untergrund zu 
vermeiden. Obliche weitere Bestandteile solcher Massen sind 
Weichmacher, deren Menge sich je nach dem Typ des verwendeten 
Silicons richtet, Verdickungsmittel zur Erhohung der Thixo- 
tropie, wie z.B. hochdisperse Kieselsaure, Pigmente und/oder 
Katalysatoren, letztere zur Beschleunigung der Vernetzung bzw. 
Aushartung . 

Der Einsatz von Fiillstoffen fiir solche Massen, insbesondere 
Dichtstoff en, ist aus verschiedenen Griinden zweckmafiig, indem 
dadurch einerseits die Materialkosten gesenkt werden konnen, 
andererseits aber fiir die Masse bestimmte mechanische oder 
sonstige Eigenschaf ten ( Temperaturbestandigkeit , Abriebf estig- 
keit etc.) erzielt werden konnen. Allerdings verursachen die 
verschiedenen, als Fiillstoffe in Betracht kommenden Materialien 
recht unterschiedliche Probleme. So ist beispielsweise Kreide 
zwar ein preiswertes Fiil Istoff material , jedoch reagiert sie mit 
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der von den Acetoxysilanen f reigesetzten Essigsaure, wodurch 
der Fullstoff zersetzt wird und die Lager stabili tat nicht xn 
dem erforderlichen Mafie gegeben ist. Um Reaktionen mit der 
Essigsaure zu verhinderri, hat man schon versucht, ununantelte 
(gecoatete) Kreide einzusetzen, jedoch erfolgt auf grand der 
mechanischen Beanspruchung der Schutzhulle beim Einarbeiten des 
Fiillstoffes in die Masse sehr leicht eine Verletzung derselben, 
so dafl der angestrebte Effekt nicht erzielt werden kann. Bei 
Einsatz von Feldspat oder Talkum hat man eine mangelnde Lager-^ 
stabilitat des Dichtstoffes f estgestellt . Bei organischen Full- 
stoff en wie z.B. Polyacrylnitril-Pulver ergeben sich Nachtexle 
infolge einer mangelnden Temperatur- und uv-Bestandigkeit , 
wahrend der Einsatz von Schwerspat (Bariumsulf at ) zu exnem 
starken Anstieg des spezifischen Gewichts der Masse fuhrt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung der 
Nachteile der bekannten Massen eine preiswerte dauerelastxsche 
Einkomponenten-Masse der eingangs beschriebenen Art mxt exnem 
gegen Essigsaure resistenten Fullstoff zu schaffen, die damxt 
eine erhohte Lagerstabilitat aufweist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, dafl der^ 
Fullstoff im wesentlichen aus einem im wesentlichen wasser 
freien, oberf lachenbehandelten Silicat besteht. Es hat sxch 
gezeigt, dafl durch die oberf lachenbehandlung eine Stabxlx- 
sierung des Dichtstoffes erreicht und eine fruhzeitige Vulka- 
nisation der Einkomponenten-Masse, u.a. eine Reaktion des Full- 
stoffes mit dem Vernetzungsmittel , wahrend der Lagerung der 
Masse vermieden wirdl Aus dem gleichen Grunde mua der Fullstoff 
weitestgehend wasserfrei sein. 

Das oberf lachenbehandelte Silicat ist vorzugsweise ein Calcium- 
metasilicat, z.B. ein Wollastonit. Als weitere zweckmaBxge 
Silicate fur die oberf lachenbehandlung sind Aluminxumsxlxcate , 
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2.B. Kaolinit, sowie Magnesiumsilicate, z.B. Talkxim geeignet, 
In Betracht kommen aber auch Feldspate (K-, Na-, Ca-Aluminiiun- 
Silicate) Oder Glimmer (Hydroxyl- und Alkali-hal tige Tonerde- 
Silicate) . Zur Erzielung bestimmter Dichtstof f eigenschaf ten wie 
Zugf estigkeit , Dehnung, Oberf lachenharte od.dgl. konnen ggf. 
auch Mischungen nachbehandelter Silicate verwendet werden. 

Die Oberf lache wird vorteilhaft mit organof unktionellen (reak- 
tiven) Silanen behandelt. 

Als besonders geeignet fiir das Silanisieren haben sich Vinyl- 
silane, beispielsweise Vinyl trimethoxysil an herausgestellt . 

Eine andere Moglichkeit der Oberf lachenbehandlung des Silicat- 
Fiillstoffes besteht darin, dafl Stearinsaure und/oder deren 
Derivate, vorzugsweise Stearate, verwendet werden. 

Der erf indungsgemafie Fiillstoff wird der Masse vorzugsweise in 
einer Menge bis zu 35 Gew.-%, maximal bis zu 50 Gew,-%, zuge- 
setzt • 

Die mit den erf indungsgemafien Dichtstoffen erzielbaren Vorteile 
bestehen neben deren hoher Lagerf ahigkeit (Stabilitat gegen 
Einfliisse von Luf tf euchtigkeit im Bereich des Kolbens, bei 
Abfullung in Kartuschen, Vermeidung von "Stippen"-Bildung durch 
partielle Vulkanisation, Stabilisierung des Vernetzers) weiter- 
hin in einer Verbesserung der Haftf ahigkeit auf Lasuren sowie 
saugfahigen keramischen Untergriinden sowie in einer Verbesse- 
rung der mechanischen Eigenschaf ten wie Weiterreiflf estigkeit , 
Abriebf estigkeit, Zugf estigkeit etc, bei guter Verarbeitbarkeit 
aus der Kartusche, Zugleich wird die Standf estigkeit des Dicht- 
stoffes in der Fuge erhoht und der Einsatz teurer hochdisperser 
Kieselsaure zumindest mafigeblich reduziert. 
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Weitere Vorteile und Moglichkeiten der Erfindung gehen aus der 
nachf olgenden Beschreibung konkreter Ausf lihrungsbeispiele 
hervor. 

Es wurden Versuche mit einem - iiblichen - nicht gefullten und 
einem erf indungsgemafl gefullten Dichtstoff folgender Rezeptur 
ausgef iihrt : 



I II 

transparent gef iillt 

Polymer (Silicon) 60 40 

Weichmacher 28,3 18/8 

Vernetzer ( Acetoxysilan ) 4,2 4,2 

hochdisp. Kieselsaure 7,5 4 

Wollastonit ( oberf lachenbehandel t ) - 30 
Pigmente ~ 

Katalysator 0,02 0,02 



100,02 100,02 



Dabei wurde fur das Polymer ein lineares 6aO»Dihydroxypoly- 
dimethylsiloxan mit einer Viskositat von 75 Pa.s, als Weich- 
macher ein lineares Polydimethylsiloxan (ohne funktionelle 
Gruppen), als Vernetzer ein Gemisch aus Bis-acetoxymethyl- 
und Tris-acetoxymethylsilan, als hochdisperse Kieselsaure eine 
pyrogene Kieselsaure, als Pigment Titandioxid und als Kataly- 
sator Dibutylzinndiacetat verwendet. Der Wollastonit ist 
feinstgemahlen ( 5 % > 16 pm, 25 % > 10 pm, 55 % > 6,3 pm, 
7 5 % > 4 (am und 90 % > 2,5 pm) und mit 0,3 % Viny 1 trimethoxy- 
silan nachbehandel t . 

Mit den beiden Massen I und II, von denen I lediglich als 
Vergleichsmasse ohne Fullstoff eingesetzt wurde, sind folgende 
Eigenschaf ten erzielt worden: 
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I 


II 


2 

Modul (DIN 53 504) N/nun 


0,4 


0,5 


Zugfestigkeit (DIN 53 504) N/mm^ 


1,2 


1,8 


Dehnung- (DIN 53 504) % 


600 


400 


Ruckstelivermogen (DIN 52 458) % 


95 


95 


Shore-A-HMrte (DIN 53 505) 


18 


25 


Weiterreiflf estigkeit (ASTMD 624 Form B) N/nun 


4,5 


8 



Die angegebenen Werte sind Mittelwerte, die sich aus einer 
Mehrzahl von Ver suchsreihen ergeben haben. Bei geringeren 
Mengen an Fulls toff erhohen sich die Werte fiir die Dehnung, 
wahrend sich die Werte fur den Modul, die Zugfestigkeit, die 
Shore-Harte und die Weiterreifif estigkeit verringern. Das Ruck- 
stelivermogen bleibt im wesentlichen gleich, 

Der Dichtstoff des Beispiels II zeigte sich als aiiBerst lager- 
stabil und nicht gilbend (also lichthestandig ) , und er haftete 
gut ohne Primer auf keramischen Werkstoffen, Glas, Edelstahl, 
Lasuren und eloxiertem Aluminium. 
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